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Korte aanduiding: Minerale vezelmassa. 

De uitvinding heeft betrekking op een minerale vezelmassa, 
geboriden door een bindmiddel, in het bijzonder gevormde voort- 
brengsels die een dergelijke minerale vezelmassa bevatten. 

Het is algemeen bekend om glasvezel of steenwolvezelplaten 

5 toe te passen voor isolatiedoeleinden, doch deze platen moeten voor 
hun gebruik meestal versneden worden wat grote materiaalverliezen 
met zich meebrengt. Dit hangt vooral somen met het feit dat de te 
isoleren gedeelten voor verschillende gebouwen sterk verschillen en 
de isolatieplaten fabrieksmatig in bepaalde afmetingen gemaakt 

10 worden. 

0m dit bezwaar te ondervangen heeft men reeds voorgesteld 
om te isoleren ruimten zoals spouwmuren van huizen en gebouwen te 
vullen met losse minerale vezels in de vorm van glasvezelvlokken of 
steenwolvlokken. Deze werkwijze heeft het nadeel dat het aangebrachte 
15 isolatiemateriaal een los materiaal is, zodat een dergelijke werk- 
wijze voor het isoleren van daken niet mogelijk is daar bij 
beschadiging van de uiteindelijke dakbedekking de aanwezige steenwol 
of andere minerale vezelvlokken door de wind weggeblazen kunnen 
worden. 

20 Daarnaast zijn nog bekend minerale vezelmassa 1 s gevormd 

door mengen van steenwolvezels cf glasvezeis met een hydraulisch 
anorganisch bindmiddel, zoals gips en/of cement. De daarbij ver- 
kregen massa's zijn echter zeer dicht wat nadelig is voor hun 
isolerende werking, terwijl bovendien deze werkwijze zeer duur is. 

25 De uitvinding beoogt nu een minerale vezelmassa gebonden 

door een bindmiddel te verschaffen, waarbij'de bovengenoemde nadelen 
niet optreden, en in het bijzonder een vezelmassa gevormd kan worden 
tot panelen of gevormde voortbrengsels, die op zeer gemakkelijke 
wijze aan de gewenste lengte en/of breedte aangepast kunnen worden. 
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Dit oogmerk wordt volgens de uitvinding bereikt doordat de 
vezelmassa bestaat uit minerale vezel conglomerate?!, die onderling 
verbonden zijn door een bindmiddel. 

Doelmatig bestaan de conglomeraten uit ongebonden minerale 
5 vezels, wat de mogelijkheid biedt om uit^gaande van dergd. i jke 
conglomeraten met behulp van een organisch bindmiddel bij lage 
temperatuur de gewenste onderlinge vereniging van de conglomeraten 
tot stand te brengen. 

Bij voorkeur past men als bindmiddel een organisch bind- 
lOfniddel toe in een hoeveelheid van maximaal 10 gew.£ en bij voorkeur 
4 tot 10 gew./S, terwijl de viscositeit ervan maximaal 1000 cPs, 
doelmatig ten hoogste 500 cPs en bij voorkeur 10 tot 250 cPs 
bedraagt. Het bindmiddel wordt doelmaiig ioegepast in de vorm van 
een niet warmte-hardend organisch bindmiddel, dat bij voorkeur uit 
15beneden 60 °C gehard organisch bindmiddel bestaat. 

Op deze wijze verkrijgt men minerale vezelmassa's die 

aan alle gewenste isolatie-eisen voldoen en bovendien een zeer 

3 

geringe dichtheid bezitten van minder dan 130 kg/cm bij voorkeur 

3 3 
minder dan 100 kg/cm , bij voorkeur 60 tot 70 kg/cm . 

20 Bij een zeer voordelige uitvoeringsvorm is de minerale 

vezelmassa opgenomen in een, een wandelement vormende, holle ruimte. 
Op deze wijze kan men ter plaatse doosvormige elementen vullen met 
de minerale vezelmassa volgens de uitvinding en vervolgens deze 
doosvormige ruimten afsluiten, waarna een isolerend paneel ter 

25 beschikking staat. Vanzelfsprekend kan men ook de massa tot een 
vormstuk vormen, 

Hoewel men er de voorkeur aan gee ft om conglomeraten van 
ongebonden minerale vezels in de minerale vezelmassa op te nemen, 
kan men ook conglomeraten van door een bindmiddel gebonden minerale 

30 vezels toepassen. Ook in dat geval verkrijgt men nog een goed 

isolerende minerale vezelmassa die gemakkelijk aangepast kan worden 
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can gewenste lengten en/of breedten die gesteld worden aan de 
minerale vezelrnassa. 

De uitvinding heeft eveneens betrekking op een werkwijze 
voor het vervaardigen van een minerale vezelrnassa, door aver 
5 minerale vezels een bindmiddel te verpreiden, welke werkwijze 
gekenmerkt is doordat men over conglomeraten van minerale vezels 
een bindmiddel verspreidt. 

Tenslotte heeft de uitvinding betrekking op een inrichting 
voor het vormen van een minerale vezelrnassa volgens de uitvinding, 
10 omvattende een minerale vezeltoevoer, een bindmiddel voorraad vat, 
een bindmiddelverdelingsorgaan, dlsmede een transportorgaan voor 
het transporteren van minerale vezels door dit verspreidingsorgaan, 
die gekenmerkt is doordat de inrichting een bi j voorkeur ringvormig, 
bindmiddelverspreidingsorgaan omvat, welk verspreidingsorgaan nabijj 
15 de transportbaan van minerale vezels geplaatst is, 

De uitvinding zal nu worden tpegelicht aan de hand van 
enkele uitvoeringsvoorbeelden, waarbij verwezen wordt naar de 
bijgaande tekening, waarin: 

fig. 1 een doorsnede toont van een niet gereed paneel dat 
20 een minerale vezelrnassa volgens de uitvinding omvat; 

fig. 2 hetzelfde paneel in de gerede toestand; en 
fig. 3 schematisch een inrichting voor het verkrijgen van 
een minerale vezelrnassa. 

In fig. 1 is een doorsnede gegeven van doosvormige ruimte 1 
25 omgeven door opstaande wanden 2 en 3 en een bodemdeel 4. Deze ruimte 
wordt gevuld.met een vezelrnassa bestaande uit conglomeraten van 
minerale wolvezels, welke conglomeraten onderling verbonden zijn door 
een organisch bindmiddel in de vorm van een koud-hardende polyurethan- 
harssamenstelling. 

30 Na het vullen van de doosvormige ruimte 1, wordt een deksel 

5 op de doos 1 aangebracht, waarna men beschikt over een isolerend 
wandelementg q q 3 g 



Voor het verkri jgen van de minerale vezelmassa kan men 
gebruik maken van een inrichting als weergegeven in fig. 3, 
welke een voorraadvat 6 toont voor het opnemen van minerale wol- 
vezels, dat uitmondt in een leiding 7, die in verbinding staat met 

5 een blazer 8 voor het toevoeren van lucht. Minerale vezels uit 
voorraadvat 6 warden door middel van een luchtstroom meegesleept 
door de leiding 7 en door een ring 9, voorzien van openingen 10, 
waarOit een organisch bindmiddel uit bindmiddelvoorraadvat 11 
toegevoerd kan worden. Via een afvoer 12 komt de minerale vezelmassa 

10 van conglomeraten van minerale vezels die onderling verbonden zijn 
door het organisch bindmiddel terecht in de doosvormige ruimte 1, 
waardoor deze ruimte 1 gevuld wordt met de gewenste isolerende 
minerale vezelmassa. 

V00RBEELD I 

15 Onder toepassing van een inrichting als beschreven in 

fig, 3 voert men conglomeraten van steenwolvezels toe met een 
grootte van 3 cm. Op deze conglomeraten wbrdt een organisch bind- 
middel in de vorm van een koud-hardende polyurethaanhars verdeeld 
in een hoeveelheid van 5 gew.#. Het toegepaste hars hardt uit bij 

20 een temperatuur van ongeveer 40 °C, d.w.z. beneden 50 °C. 

0m een goede verdeling van het organisch bindmiddel over de 
conglomeraten te verkri jgen, werkt men met een organisch bindmiddel 
dat de viscositeit bezit van 250 cPs. 

Men verkri jgt bij spuiten van deze massa in. een doosvormige 

25 ruimte 1, panelen die voldoen aan de gewenste isolerend eigenschap- 
pen. 

V00RBEELD II 

Men werkt met conglomeraten can ongebonden steenwolvezels 
van 8 cm, waarop men 4% organisch bindmiddel als toegepast in 
Voorbeeld I verdeelt. Het bindmiddel hardt uit bij een temperatuur 
30 van 40 °C, terwijl de viscositeit van het bindmiddel 100 cPs bedroeg. 
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De dichtheid van de verkregen minerale vezelmassa bedraagt 
65 kg/cm*'. 

Men gebruikt conglomeraten van steenwolvezels, met een 
grootte van 3 cm, welke conglomeraten uit niet gebonden minerale . 
5 steenwol bestaan. Men verdeelt op deze conglomeraten 8% organisch 
bindmiddel dat uithardt bij een temperatuur van 40°C. De viscositeit 
van het bindmiddel bedroeg 10 cPs. Men verkrijgt een minerale vezel- 
massa met een dichtheid van 90 kg/cm , bij toepassing van 8 gew.% 
organisch bindmiddel* 

V00RBEELD III 

10 Men werkt met conglomeraten van 2 cm -van gebonden minerale 

vezels. Deze conglomeraten worden met elkaar verenigd door middel van 
een organisch bindmiddel dat uithardt bij een temperatuur van 40 C 
en welk bindmiddel een viscositeit bezit bij zijn verspreiding over 
de conglomeraten van 50 cPs, 

15 Het organisch bindmiddel wordt toegepast in een hoeveelheid 

van 8 gew.jS. Men verkrijgt een minerale vezelmassa met een dichtheid 
3 

van 95 kg/cm . 

De conglomeraten van gebonden minerale vezels zijn verkregen 
door verwerken van afval van met behulp van 2$ organisch bindmiddel 
20 met elkaar verbonden. minerale steenwolvezels, 
V00RBEELD IV 

Men werkt met conglomeraten van ongebonden minerale vezels, 
met een grootte van 3 cm, waarop men 8% epoxyhars verdeelt dat 
uithardt bij een temperatuur van 40°C. De viscositeit van het 
organisch bindmiddel bedraagt 250 cPs. Men verkrijgt een minerale 

25 vezelmassa die gevormd wordt tot^een isolerend paneel door de massa 
op te nemen in een holle doosvormige ruimte, welke afgedekt wordt 
met een deksel. 

Het is ook mogelijk om de massa na het uitharden van het 
organisch bindmiddel uit de doos te verwijderen en als zodanig te 

30 gebruiken. 
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VOORBEELD V 

Onder een dakbedekking spuit men een minerale vezelmassa 
volgens Voorbeeld I, Deze massa vormt onder de dakbedekking een 
samenhangende minerale vezelmassa die een zeer goede isolatie geeft. 

VOORBEELD VI 

Men werkt met conglomeraten van ongebonden steenwolvezels 
van 5 cm grootte waarop men een polyesterbindmiddel verdeelt in een 
hoeveelheid van 6%, welk bindmiddel uithardt bij een temperatuur 
van 30°C. Bij het opbrengen van het organisch bindmiddel bezit dit 
een viscositeit van 100 cPs, 

Men verkrijgt een minerale vezelmassa met een dichtheid van 
70 kg/cm • 

De massa wordt in een doosvonnige ruimte gespoten waarin 
men uit laat harden, zodat -men minerale vezelmassaelementen verkrijgt 
die toegepast kunnen worden voor isolatiedoeleinden. 
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CONCLUSIES 



1. Minerole vezelmassa gebonden door een bindmiddel, 

met bet kenmerk , dot de vezelmassa bestaat uit minerale vezelcon- 
glomeraten die onderling verbonden zijn door een koppelmiddel. 

2. Minerale vezelmassa volgens conclusie 1, met het kenmerk, 
5 dot het bindmiddel een organisch bindmiddel, bij voorkeur een 

koud-hardend organisch bindmiddel, is. 

3. Minerale vezelmassa volgens conclusie 2, met het kenmerk, 
dat het bindmiddel een bij voorkeur beneden 60°C hardend, bindmiddel 
is. 

10 4. Minerale vezelmassa volgens conclusie 1-3, met het 

kenmerk , dat de dichtheid van de massa kleiner is dan 130 kg/cm , 
bij voorkeur kleiner dan 100 kg/cm • 

5. Minerale vezelmassa volgens een of meer der voorgaande 
conclusies, met het kenmerk , dat de dichtheid van de minerale 

15 vezelmassa 40 tot 90, bij voorkeur 60 tot 70 kg/cm bedraagt. 

6. Minerale vezelmassa volgens conclusie 1 tot 5, met het 
kenmerk , dat de hoeveelheid bindmiddel maximaal 10 gew.£, bij 
voorkeur 4 tot 10 gew.# bedraagt, 

7. Minerale vezelmassa volgens een of meer der voorgaande 
20 conclusies, met het kenmerk , dat de conglomeraten uit ongebonden 

minerale vezels bestaan. 
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8. Minerale vezelmassa volgens conclusies 1 tot 6, 

met het kenmerk , dat de conglomeraten uit gebonden minerale vezels 

bestaan. 



9. Minerale vezelmassa volgens 66n of meer der voorgaande 
5 conclusies, met het kenmerk , dat de conglomeraten een grootte 

bezitten van 0,1 tot 10 cm. 

10. Minerale vezelmassa volgens £6n of meer der voorgaande 
conclusies, met het kenmerk , dat het gebruikte bindmiddel een 
viscositeit bezit van maximaal 1000 cPs, bij voorkeur maximaal 

10 500 cPs, 

11. Minerale vezelmassa volgens 6en of meer der voorgaande 
conclusies, met het kenmerk , dat de minerale vezelmassa opgenomen i 
in een, door wanden omgeven holle ruimte. 

12. Minerale vezelmassa volgens' 44n of meer- der voorgaande. 
15 conclusies,. met het keruherk , "dat da' mine rale vezelmassa tot een 

vormstuk gevormd is. 

13. Werkwijze voor het vervaardigen van een minerale vezelmass 
door over minerale vezels een bindmiddel. te *. * ' 

verspreiden met het kenmerk , dat men over conglomeraten van 
minerale vezels een bindmiddel, bij voorkeur een koud hardend 
20 organisch bindmiddel, verpreidt. 

14. Werkwijze volgens conclusie 13, met het kenmerk , dat men 
maximaal 10 gew.jS, bij voorkeur 4 tot 10 gev.% bindmiddel, over de 
mass a verdeelt. 



15. Werkwijze volgens conclusie 13 of 14, met het kenmerk , 
dat de conglomeraten uit gebonden en/of niet-gebonden minerale 
vezels bestaan. 

16. Werkwijze volgens conclusie 13 - 15 , met het kenmerk , 
5 dat de conglomeraten een grootte bezitten van 0,1 tot 10 cm. 

17. Werkwijze volgens een of meer der conclusies 13 tot 16, 
met het kenmerk / dat het bindmiddel een viscositeit bezit van 
maximaal 5000 cPs, bij voorkeur maximaal 500 cPs. 

18. Werkwijze volgens een of meer der voorgaande conclusies, 
lO met het kenmerk , dat de conglomeraten los van elkaar gehouden worden 

door middel van een gasvormig medium ti jdens het aanbrengen van het 
bindmiddel, bij voorkeur een organisch bindmiddel. 
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